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Abstract (Basic): FR 2639353 A 

Claimed are compsns. for anti-soiling treatment of construction 
materials, comprising: A. 5-45% (10-25%) of an aq. non-fluorinated 
polymer or copolymer dispersion with 30-60%o (40-50%) solids, e.g. an 
acrylic ester copolymer or polyurethane; B. 2-20% (4-12%) of an aq. 
fluorinated acrylic copolymer dispersion with 20-40% (25-30%)) solids, 
e.g. a copolymer of an acrylic ester of a polyfluorinated alcohol with 
a non-fluorinated acryHc ester; C. 1-20% (1-15%) of a silicone deriv. 
or polyethylene wax with 20-60% (30-45%) solids, e.g. an 
alkylalcoxysilane, an alkylalcoxysiloxane or an alkyl silicone; D. 
1-20% (1-10%) of a water soluble stabiliser, e.g., glycol, glycerine, 
N-vinyl-pyrrolidone, amino-alcohol, or polyethylene glycol; E. 0.5-8% 
(0.5-3%) of a coalescence agent insol. in water, e.g. ethylene glycol 
dialkyl ether, hexylene glycol, or 2,2,4-trimethyl-pentane-l,3-diol 
mono-iso-butyrate; F. water to 100%, such that the non-volatile matter 
does not exceed 50% (5-20%). 

USE/AD VANTAGE - Compsns. may be applied to concrete, bricks, 
ceramics, plaster etc. The process of application using 50-800 g/m2 
(200-400 g/m2) is claimed. Partic. useful, as anti-soiling coatings for 
floors, to which they impart oil-and water-resistant properties. Unlike 
prior-art prods., they are inexpensive, do not modify the appearance of 
the surface and can be applied to damp surfaces. (6pp Dwg.No.0/0) 
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@ Compositions aqueuses pour le traitement antisalissure des materiaux de construction. 



(5^ L'invention a pour objet des compositions aqueuses pour 
le traitement antisalissure des materiaux de constnjction. 
Ces compositions comprennent en poids : 

— 5 d 45 % d une dispersion aqueuse d un polyni6re ou 
copoiyniere non fluore: 

— 2 d 20 o/o d une dispersion aqueuse d'un copofym^re 
acrylique fiuor6: 

— 1 i 20 <Vb d une dispersion aqueuse d un d6riv6 silicon^ 
ou d une cire de polyethylene: 

— 1 i 20 <^ d'un stabiiisant soluble dans I'eau: 

— 0.5 d 8 % d'un agent de coalescence insoluble dans 
I i'eau, et 6ventuelfement de I'eau pour complement d 100 

Les compositions selon Tinvention sont plus particulidrement 
CO destinies au traitement des sols. 
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COMPOSmONS AQURLqp.q PO! IR LE-mAiTB^gMT ANTI?^! |c;<;i IRP nP.q 

MATERIAUX PE OQNSTRUCTIQN 



U pr6sente invention conceme le traitement olfephobe et hydrophobe 
des ma!§riaux de construction tels que bStons, briques ou carreaux de terre cuite, 
gr6s, pierres naturelles. pav6s de bois, c6ramlques, plStres et bitumes. Elle a 
plus particuliferement pour objet des compositions pour le traitement 
antisal^sure de sols rdalis^s avec ces matdriaux. 

Pour conf^rer des propri6t6s ol6ophobes et hydrophobes aux mat6rlaux 
de construction, on a d6jd propose Tapplication de divers produits, tels que des 
vemis acryliques ou des vemis polyurgthannes, ou des impri^nations d base 
rfhuile v6g6tale comrne Thuile de lin, ou de silicones. Cependant, ces produits 
pr^sentent tous des inconv§hients. Ainsi, outre leur prix g6n6ralement 6ley6, les 
p6lyur§thannes doivent le plus souvent gtre appliques en systSipe bi-composant 
en milieu solvent avec un catalyseur : lis modifient en outre consid6rablement 
rasped de surface du mat^riau traits et ne peuvent etre appliqu§s ni sur bdtons 
frais, nl sur supports mouill^s. Les vernis acryliques ne pr6sentant qu*un 
caractfere hydrophobe sont tfune effieacit6 limit^e. Les huiles v6g6tales et les 
silicones s*utilisent en milieu soivant, ne peuvent pas 6tre appliques sur b§ton 
frais ou sur supports humfdes et ne conftrent pas de propri§t6s de resistance aux 
huiles ; cf autre part, les huiles v6g6tales modifient aussi I'aspect de surface des 
mat§riaux trait^s. Enfin, aucun de ces produits ne conf6re aux supports un 
caractdre autonettoyant. 

II a maintenant 6t6 trouv6 de nouvelles compositions aqueuses qui 
peuvent §tre facilement appHqu6es sur tout mat6riau de construction, sec ou 
humide, et qui, sans modifier notablement raspect de surface du matSriau, lui 
confferent aprfes un temps de s6chage tr6s court, k la fois des propri§t6s 
hydrofuges, oieofuges, anttsalissures et aufonettoyantes, stables au vieillissement 
et aux intempdries. 

Les oompositions selon I'lnvention comprennent en poids : 

(A) de 5 & 45 %, de pr6f§rence 10 ^ 25 %, rfune dispersion aqueuse 
rfun pofymfere ou copolymfere non fluor6, le taux de matiferes s6ches de cette 
dispersion pouvant alier de 30 & 60 %. de preference 40 & 50 % ; 

(B) de 2 ^ 20 %, de pr6f6rence 4 612 %, d'une dispersion aqueuse 
d'un copolymfere aoylique fluor6, te taux de matieres sfeches de cette dispersion 
pouvant aller de 20 k 40 %, de preference 25 k 30 % ; 

(C) de 1 a 20 %, de preference 1615%, dline dispersion aqueuse tfun 
derive silicone ou rfune dre de polyethylene, le taux de matieres stehes de cette 
dispersion pouvant aller de 20 a 60 %, de preference 30 d 45 % ; 

(D) de 1 & 20 %, de preference 1 ft 10 %. tfun stat»lisant soluble dans 

Teau : 



(E) de 0,5 & 8 %, de preference 0,5 & 3 %, rfun agent de coalescence 
insoluble .dans I'eau ; 

et eventuellement de I'eau pour complement k 100 %. le taux de 
matiferes non volatiies ne devant pas depasser 50 % et etant de preference 
compris entre 5 et 20 %. 
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Le constituant (A) est de pr6f6rence choisi parmi les dispersions 
aqueuses de polymferes ou copolymferes d6riv6s tfesters acryliques {par exemple. 
acrylates ou mSthacrylates de mSthyie, d'Sthyle ou de butyle). Peuvent 6galement 
§tre mentionn6es les dispersions aqueuses de polyur6thannes el cedes de 
polymferes ou copolymferes d6riv6s rfesters, hak>g6nures ou 6thers vinyliques 
(par exemple, ac§tate de vinyle. chlorure de vinyle ou de vinylidfene, isobutyl 
vinyl §ther}, d'acides insatur6s et leurs d6riv6s (par exemple, acide acrylique. 
acrylonitrile), du styrdne et ses d6riv6s. ou d*hydrocarbures ol^finiques 
inf^rieurs (par exemple. butadiene}. 

Le constituant (B) des compositions selon I'mvention peut 6tre choisi 
parmi toutes les disperstons aqueuses commerciales de copolymferes acryliques 
nuor6s. Ces dispersions sont g6n6raremenl obtenues par copolym6risation en 
milieu aqueux tf au moins un acrylate ou m6thacrylate d'alcool contenant une 
chaTne polyfluorSe avec un ou plusieurs comonomfires non fluor^s tels que ceux 
pr6c6demment cit6s, de pr§f6rence un ester aciylique. 

Comme d6r}v6s silicon6s utilisables k titre de constituant (C), on peut 
mentionner plus sp6ciaiement les alkylalcoxysilanes (par exemple les m§thyl-, 
Isobutyl-, isooctyl- ou ph§nyl- triateoxysilanes), les alkylalcoxysiloxanes (par 
exemple, les octyl-, isoctyl- ou tolyl-alcoxysitoxanes) ou des akylsilicones 
(par exemple. les mfethyl-silicones). 

Les disperstons aqueuses (A). (B) et (C) utilisdes pour pr6parer les 
compositions selon I'lnvention peuvent §tre de nature antonique, cationique ou 
non-ionlque, mais elles dotvent §tre choisies de fagon k §tre conv)al!bles entre 
elles. 

Comme stabllisant (D) soluble dans Teau. on peut mentionner plus 
particuliferement les glycols comme r6thyl6neglycol, le propylfeneglycol, la 
glycerine, les N-alkylpyrrolidones (par exemple la N-m^thyl-pyn-oIidone). les 
aminoalcools comme la di^thanolamine ou la tri§thanolamlne, et les 
pclySthyl^neglycols. 

Uagent de coalescence, insoluble dans Teau, peut 6tre un dialkyi 6ther 
de r6thylfeneglycol (par exemple, le diSthyl ou dibuty! 6ther). rhexylftneglycol. 
le monofsobutyrate de trimdthyl * 2,2.4 pentanedtol - 1.3. 

Si on le d6stre, les composittons seion Hnventton peuvent dgalement 
contenir divers additifs tels que des agents de consewatfon anticiyptogarak?ues ou 
fongiddes comme. par exemple, le pentachtorophSnate de sodium, Tacdtate de 
phdnylmercure, rorthoph6nylph6nate de sodium, le dod6cylsucdnate de 
ph6nylmercure et les chk)rocr6sols, ainsi des ooltoTdes protecteurs comme, par 
exemple. les ackJes polyacrylques. ies polyalcools vinyliques. les ddriv6s 
cellulosiques et les polyviny^ynoltdones. 

Bien qu'elles puissent §tre applkjufies & des supports en 6l6vatton, les 
propri6t6s des composittons selon rinventton les destlnent plus sp6cialement k la 
protection des sols int6rieurs ou ext6rieurs k usage particulier ou collectif tels 
que sous-sols, garages, places urbaines. rues pidtonnes. parkings, etc... 
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Les compositions selon rinvention peuvent nolamment 6tre appflqu^es 
sur des batons cx>ul§s en place (talochSs lisses, d6sactrv6s. bouchard6s, balayfis. 
acid6s ou sabI6s), sur des 6l6ments pr6fabriqu6s (pav6s autobloquants mono- ou 
bicouches, coIor6s ou non,k granulats apparents ou non)^ur des dalles vibr6es ou 
press6es, lisses ou k granulate apparents ou bouchard6es, sabltes ou aciddes. 



L'application des compositions selon rinvention peut se faire en une 
ou piusieurs couches suivant les techniques bien connues en soi, par exemple par 
pulverisation, immersion, 6tendage k la brosse ou au rouleau, de fagon ji d^poser 
de 50 ^ 800 g de composition selon rinvention par rr^ de surface k trarter, de 
preference 200 k 400 g/m^, 

Les exemples sulvants dans lesquels les parties sonl exprimtes en 
poids, illustrent rinvention sans la Ilmlter. 



EXEMPLgl 



Sous agitation et k temperature ambiante, on melange les ingredients 

suivants : 

-15 parties d'une dispersion aqueuse anionique k 40 % d'un 
copolymfere 70/30 de methacrylate de butyle et de methacrylate tf6thyle 

-10 parties d'une dispersion aqueuse anionique 6 30 % d'un 
copolymere 50/40/10 de methacrylate de sulfamidoalcocrf polyfluore. de 
methacrylate d'heptyle et de methacrylate de butyfe 

-10 parties d'une dispersion aqueuse non ionique rfun 
methylalooxyslloxane a 40 % de matiferes seches 

-5 parties de propyieneglycoi 

-0,9 partie de monoisobutyrate de trimethyl -2.2,4 pentanediol -1,3 
-0,5 partie de dodecylsuccinate de phenyimercure 
-58,6 parties d'eau. 

La composition ainsi obtenue est af^iquee sur un sol de b6ton k 
granulats apparents k raison de 250 g/m2 par pulverisation en une oouche, puis 
on laisse secher 24 heures k temperature ambiante. 

Le sol ainsi traite est alors volontairement souilie avec de rhuile de 
vidange, puis on y laisse circuler des vehicules pendant 15 jours. On lave alors 
au jet d'eau k la presslon ordinaire de distribution du r6seau urbain, puis on 
laisse secher, Apres 4 jours, on constate qu'i! ne reste ni tSche ni aureole et que 
le sol a recouvre son aspect d'origine. II en est de mfeme lorsque le sol traite et 
souilie subit reffet tfune pluie d'orage. 
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SXEMPLE2 



On op§re comme d I'exemple 1, mais avec tes ingrfidients suivanls : 

-25 parties cfune dispersion aqueuse ^ 40 % d*un polyur^thanne 
aliphattque sur base polyester 

-8 parties de la m§me dispersion aqueuse de oopofym&re fluorg qu'^i 
I'exemple 1 

-5 parties d'une dispersion 'aqueuse non-ionique de cire de 
polyethylene (extralt sec : 35 %) 

•5 parties de didthyi^neglycol 
-1,5 partie d*hexyl&neglycol 
-55t5 parties d'eau. 

La composition ainsi obtenue est appliqu6e comme ^ rexemple 1 sur un 
so! de pierre naturelles. Ce sol est ensuite soulll6 avec de I'huile de vidange. puis 
\a\ss6 ii la circulation pendant 2 jours. Aprfes nettoyage au jet d'eau comme h 
rexemple 1, le sol a recouvrd son aspect irtitial. 
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1 . Composition aqueuse pour le traitement antisaOssure des 
matSriaux de construction, caracter!s6e en ce qu'elle oomprend en poids : 

(A) de 5 d 45 % d'une dispersion aqueuse d'un polymfere ou 
copolymfere non fiuor6. le taux de matiferes sfeches de cette dispersion pouvant 
aller de 30 a 60 %, de pr6f6rence 40 k 50 %, 

(B) de 2 ^ 20 % d'une dispersion aqueuse d'un copolymfere acrylique 
fluor6. le taux de matiferes s^ches de cette dispersion pouvant aller de 20 k 40 % 
de pr6terence 25 k 30 %, 

(C) de 1 a 20 % tf une dispersion aqueuse d'un d§riv§ silicon^ ou tfune 
cire de polyethylene, le taux de mati^res sfeches de cette dispersion pouvant aller 
de 20 k 60 %. de pr6f6rence 30 k 45 %, 

(D) de 1 d 20 % d'un stabilisant soluble dans I'eau. 

(E) de 0,5 kB% d'un agent de coalescence insoluble dans I'eau, et 
6ventuellement de I'eau pour compl6ment k 100 %. le taux de matiferes non 
volatiles ne devant pas dSpasser 50 %, 

2 . Composition selon la revendication 1, caract6ris6e en ce qu'elle 

contient 10 i 25 % de (A). 4 S 12 % de (B), 1 k 15 % de (0). 1 4 10 % de (D) 

et 0.5 a 3 % de (E), le taux de mati&res non volatiles 6tant compris entre 5 et 
pn 



3 • Composition selon la revendication 1 ou 2 dans laquelle le 
constituant (A) est une dispersion aqueuse d'un copolymfere d'esters aciyliques ou 
d'un polyur^thanne. 

4 . Composition selori Tune des revendications 16 3, dans laquelle le 
constituant (B) est une dispersion aqueuse d'un copolym§re d'ester acrylique 
d'alcool polyfluorg avc des esters acryliques non fluor6s. 

5 . Composition selon I'une des revendications 1 k 4, dans laquelle le 
constituant (0) est une dispersion aqueuse tfun alkylalcoxysilane, d'un 
alkylalcoxysiloxane ou rfun alkylsillcone. 

6 . Composition selon I'une des revendication 16 5, dans laquelle le 
stabilisant (D) est un glycol, le glycerine, une N-alkylpyn-olidone, un 
aminoalcool ou un poly6thyl6neglycoL 

7 . Composition selon I'une des revendications 1 k 6, dans laquelle 
Pagent de coalescence (E) est un dialkyl6ther de r6th>;Sneglyool, 
rhexylfeneglycol ou ie monoisobutyrate de trim6thyl-2,2,4 pentanediol-1.3. 

8 . Proc6d6 de traitement antisaltssure de mat6riaux de construction, 
caract6ris6 en ce qu'on applique k leur surface de 50 800 g/m2, de pr6f6rence 
200 k 400 g/m2, d'une composition selon I'une des revendications 1 k 7. 



